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Standar ini meliputi definisi, 


nuti, Cara pengambilar 


Conton, Cara penyiapkan contoh uji, cara uji dan syarat lu 


uji kulit lemas dari kulit savi. 


ULISI 


Kulit lemas dari kulit sapi sanak krom adalah kulit sapi disa- 
nak krom bersifat lemas dorgan persya 


ratan tertentu 
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